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= (54) Title: DECORATIVE LAMINATE AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD 
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Beraltstellen einer mit einem 
Muster bedruckten Dekorbahn 


1 










Impragnierung der Dekorbahn In 
einem Impragnierbad, welches elne 
Beechichtungszusammensetzung 

enmait 


2 










Abstreifen der uberflusslgen 
Beschichtungszusammensetzung 
von der Dekorbahn 


3 








Aufbrtngen elnes Gemlschs in Form einer wS&rtgen 
Suspension aus Melamin. Fischar-Tropsch-Wachs, 
Korundparfkeln und Additiven auf die 
DekOTBchicW/barin 










Abstrelfen des QberflQsslgen 
Gemisehs von der Dekorschicht 


5 



Trocknung 



Verpressen der Dekorschicht mil aufgebrachtem 



1... PREPARE A PATTERN PRINTED STRIP 

2... IMPREGNATE THE DECORATIVE STRIP IN AN IMPREGNATING 
BATH CONTAINING A COATING COMPOUND 

3... RAKING OUT A SUPERFLUOUS COATING FROM THE DECORATIVE STRIP 

4... APPLY A MIXTURE IN THE FORM OF AN AQUEOUS SUSPENSION 
CONSISTING OF MELAM1NE. A FISHER-TROPSCH WAX, CORUNDUM 
PARTICLES AND ADDITIVES ON THE DECORATIVE LAYER/STRIP 

5... RAKING OUT A SUPERFLUOUS MIXTURE FROM THE DECORATIVE STRIP 

6... DRY 

7.... PRESS THE DECORATIVE LAYER WITH THE APPUED MIXTURE 



(57) Abstract: The invention relates to a method for produc- 
ing a decorative laminate consisting in preparing a decorative 
layer, applying a mixture of a thermohardening synthetic resin 
and solid particles to said layer, pressing the decorative layer 
and the mixture in a hot press at a press temperature in or- 
der to obtain a laminate, the mixture also containing a resin 
whose melting point is approximately less than 140 °C and 
/or for more than 50 °C higher than the press temperature. A 
decorative laminate, a decorative laminate plate and a method 
for producing a decorative prepreg sheet are also disclosed. 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Her- 
stellen eines Dekorlaminats vorgeschlagen, umfassend: Be- 
reitstellen einer Dekorschicht, Aufbringen eines Gemisches, 
welches ein hitzehartbares Kunstharz und harte Partikel um- 
fasst, auf die Dekorschicht, und Verpressen der Dekorschicht 
und des Gemisches in einer Heisspresse bei einer Pressentem- 
peratur zu einem Laminat, wobei das Gemisch ferner wenigs- 
tens ein Wachs umfasst, dessen Schmelzbereich unterhalb ei- 
ner Temperatur von etwa 140°C und/oder dessen Schmelzbe- 
reich um mehr als etwa 50°C unterhalb der Pressentemperatur 
liegt. Weiterhin wird ein Dekorlaminat und eine Dekorlami- 
natplatte vorgeschlagen sowie ein Verfahren zum Herstellen 
eines Dekor-Prepregbogens. 
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